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(57) Abstract 

The invention relates to aqueous sizing agent dispersions which are adjusted to be anionic and which are obtained by dispersing in water 
an alkyl-diketen based sizing agent, an alkcnyl succinic acid anhydride and/or resin glues, in the presence of an anionic dispersion agent. 
Said dispersions contain as an anionic dispersion agent at least one condensation product selected in the group comprising (a) naphthalene 
sulphonic acid and formaldehyde, (b) phenol, phenolsulfonic acid and fomialdehyde, (c) naphthalene suiphonic acid, formaldehyde and 
urea, (d) phenol, phenolsulfonic acid, fonmaldchydc and urea and/or (c) at least one amphiphile. copolymer composed of (i) hydrophobic, 
monoethylenically unsaturated monomers and (ii) hydrophilic monomers comprising an anionic group, in an amount between 0,05 and 10 
% by weight compared to the weight of the sizing agent. The invention also relates to the production of sizing agent dispersions adjusted 
in such a way that they are cationic, from the above mentioned anionic dispersions, by adding a sufficient amount of cationic additives. 
The invention further relates to the use of the anionic and cationic dispersions as sizing agent dispersions for paper and cardboard, as>ell 
as for providing hydrophobic finishing of cellulosic fibres. 

(57) Zusammenfassung 

WaBrige, anionisch eingestellte Leimungsmittcl-Dispersionen, die durch Dispcrgieren eines Lcimungsmittels auf der Basis von 
Alkyldikctenen, Alkenylbemsteinsaureanhydriden und/oder Harzlcimen in Wasser in Gegcnwart eines anionischen Dispergiemiltiels 
erhattlich sind. wobei die Dispereioncn als anionischc Dispcrgicmtittel mindestcns ein Kondensationsprodukt aus der Gruppc (a) 
NaphthalinsulfonsSure und Formaldehyd, (b) Phenol, Phcnolsulfons^ure und Fomialdehyd, (c) Naphthalinsulfonsaure. Formaldchyd und 
Ilamstoff. (d) Phenol, Phenolsulfonsaure, Formaldehyd und Hamstoff und/oder (e) mindestcns ein amphiphiles Copolymcrisat aus (i) 
hydrophoben monocthyicnisch ungesSttigten Monomeren und (ii) hydrophilen Monomcrcn mit ciner anionischen Gruppe in eincr Menge 
von 0.05 bis 10 Gew.-%, bezogen auf das Lcimungsmiltel, enthaltcn, Herstellung von kationisch eingestcllten Leimungsmittcl-Dispersionen 
aus den genannten anionischen Dispersionen durch Zusatz einer ausreichenden Menge an kationischen Additiven sowie Verwendung der 
iinionischcn und kationischen Dispersionen als Leimungsmittel fUr Papier, Pappc und Karton sowie zur Hydrophobierung von Cellulosefasem. 
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WASSRIGE, ANIONISCH ODER KATIONISCH EINGESTELLTE LEIMUNGSMITTEL-DISPERSIONEN 
FOR DIE LEIMUNG VON PAPIER 

5 Beschreibung 

Die Erfindung betrifft waflrige, anionisch eingestellte Leimungs- 
mittel -Dispersionen, die durch Dispergieren eines Leimungsmittels 
auf der Basis von Alkyldiketenen, Alkenylbernsteinsaureanhydri - 
10 den, und/oder Harzleimen in Gegenwart eines anionischen Disper- 
giermittels in Wasser erhaltlich sind, fur die Leimung von 
Papier . 

Handel subliche Leimungsmittel enthalten beispielsweise Alkyldi- 
15 ketene in Form einer Dispersion, die mit Hilfe von kationischer 
Starke stabilisiert ist. Der Feststof fgehalt solcher Dispersionen 
liegt beispielsweise in der Grofienordnung zwischen 6 und 
20 Gew.-'%, bezogen auf Alkyldiketen. 

20 AuBerdem sind waflrige Alkyldiketen -Dispersionen bekannt, die bis 
2U 30 Gew.-% Alkyldiketen dispergiert enthalten. Weitere essen- 
tielle Bestandteile. dieser Alkyldiketen -Dispersionen sind kat- 
ionische Starke, bevorzugt kationische Wachsmaisstarke, Alumini- 
ximsulfat, Carbonsauren mit 1 bis 10 Kohlenstof f atomen, und 

25 Sulfonate wie das Natriumsalz von Ligninsulf onsaure oder Kon- 
densationsprodukte aus Formaldehyd und Naphthalinsulf onsaure, 
vgl, US-A-4861376 und EP-B- 0369328 , 

Aus der EP-A- 0418015 sind waBrige Dispersionen eines Reaktivlei- 
30 mungsmittels auf Basis von Alkyldiketenen bekann-. Die Leimungs- 
mittel -Dispersionen konnen danach auch durch Dispergieren von 
Alkyldiketenen in Wasser in Gegenwart von anionischen Dispergier- 
mitteln als alleinigem Stabilisator fur die Dispersion 
hergestellt werden. Als anionische Dispergiermi ttel werden 
35 beispielsweise Natriumligninsulf onat und Naphthalinsulf onsaure 
verwendet. Der Gehalt der Leimungsmi ttelmischung an dispergiertem 
Alkyldiketen betragt 5 bis 20, vorzugsweise 10 bis 15 Gew.-%. 

Aus der EP-B-0 437 764 sind stabilisierte waBrige Alkyldiketen- 
40 Dispersionen bekannt, die auBer einem Alkyldiketen ein Schutz- 
kolloid und einen Ester einer langkettigen Carbonsaure und einen 
langkettigen Alkohol enthalten. Als Schutzkolloid kommen bevor- 
zugt kationische Starken in Betracht. Daneben konnen auch 
Sorbitanester, Seifen, synthetische Detergentien und Verdickungs- 
45 mittel wie Polymere von Acrylamid, Vinylpyrrolidon und N-Vinyl- 
2 -methylimidazolin eingesetzt werden. 
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Aus der US -A- 5403392 sind stabile hochkonzentrierte waBrige 
Dispersionen von Hydrophobierungsmitteln bekannt. Der Gehalt an 
Hydrophobierungsmitteln wie Alkyldiketenen, kann bis zu 
50 Gew.-%, bezogen auf die Dispersion, betragen. Die Dispersionen 
5 enthalten beispielsweise Saponine als Stabilisator . Die bekannten 
hochkonzen trier ten Dike ten -Dispersionen sind noch verbesserungs- 
bedurftig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, neue waBrige Leimungs- 
10 mi ttel -Dispersionen zur Verfugung zu stellen, die eine hohere 
Lagerstabilitat und eine hohere Konzentration haben als die 
bekaxmten Dispersionen. 

Die Aufgabe wird erf indungsgemaB gelost mit wafirigen, anionisch 
15 einges tell ten Leimungsmi ttel -Dispersionen, die durch" Dispergieren 
eines Leimungsmittels auf der Basis von Alkyldiketenen, Alkenyl- 
bemsteinsaureanhydriden und/oder Harzleimen in Gegenwart eines 
anionischen Dispergiermittels in Wasser erhaltlich sind, fiir die 
Leimung von Papier, wenn sie als anionisches Dispergiermittel 
20 mindestens ein Kondensationsprodukt aus 

(a) Naphthalinsulf onsaure und Formaldehyd, 

(b) Phenol, Phenolsulf onsaure und Formaldehyd, 

25 

(c) Naphthalinsulf onsaure, Formaldehyd und Hamstoff , 

(d) Phenol, Phenolsulf onsaure, Formaldehyd und Hamstoff und/oder 
30 (e) mindestens ein amphiphiles Copolymerisat aus 

(i) hydrophoben mono e thy lenisch ungesattigten Monomeren und 

(ii) hydrophilen Monomeren mit einer anionischen Gruppe 

35 

in einer Menge von 0,05 bis 10 Gew,-%, bezogen auf das Leimungs- 
mittel, enthalten. Die in Betracht kommenden anionischen Disper- 
giermittel werden vorzugsweise in einet Menge von 0,1 bis 
5,0 Gew.-%, bezogen auf das Leimungsmittel , eingesetzt. 

40 

Als Leimungsmittel zur Herstellung der Dispersionen kommen 
beispielsweise Alkyldiketene in Betracht. Die als Leimungsmittel 
ublicherweise verwendeten langkettigen Alkyldiketene werden 
beispielsweise aus den entsprechenden gesattigten Oder 
45 ungesattigten Carbonsaurechloriden durch Abspaltung von Chlor- 
wasserstoff mit tertiaren Aminen hergestellt. Die Alkyldiketene 
enthalten vorzugsweise 12 bis 22 C-Atome in der Alkylgruppe. 
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Geeignete Alkyldike tene sind beispielsweise Tetradecyldiketen, 
Palrnityldiketen, Oleyldiketen, Stearyldiketen und Behenyldiketen. 
Geeignet sind aufierdem Diketene mit unterschiedlichen Alkyl - 
gruppen, z.B. Stearylpalmityldiketen, Behenylstearyldiketen, 
5 Behenyloleyldiketen Oder Palmityibehenyldiketen . Vorzugsweise 
verwendet man Stearyldiketen, Palrnityldiketen, Behenyldiketen 
Oder Mischungen aus Stearyldiketen und Palrnityldiketen oder 
Mischungen aus Behenyldiketen oder Stearyldiketen. 

10 Alkenylbernsteinsaureaniiydride enthalten in der Alkenylgruppe 

beispielsweise einen C12- bis C24 -ct-Olef inrest , vorzugsweise einen 
Rest von C14- bis Cia-a-Olef inen. 

Als Harzleim kommen die naturlich vorkommenden Produkte sowie 
15 modifizierte Harzleime in Betracht, die beispielsweise durch 
Umsetzung von Harzleim mit .Maleinsaureanhydrid erhaltlich sind. 

Die als Leimungsmittel in Betracht kommenden Alkyldiketene und/ 
Oder Harzleime liegen bei Raum temper a tur in festem Zustand vor. 

20 Zur Herstellung von Leimungsmittel -Dispersionen werden diese 
Leimungsmittel ublicherweise auf eine Temperatur oberhalb ihres 
Schmelzpunkts erhitzt und in geschmolzener Form in Wasser unter 
Einwirkung von Scherkraften emulgiert. Das flussige Alkenylbern- 
steinsaureanhydrid kann bereits bei Raumtempera.tur emulgiert 

25 werden. Hierfur benutzt man z.B. Homogenisatoren. Dm die disper- 
gierten Leimungsmittel in der waBrigen Phase zu stabilisieren, 
verwendet man erf indungsgemaB mindestens ein anionisches 
Dispergiermittel aus der Gruppe der Kondensationsprodukte aus 

30 (a) Naphthalinsulf onsaure und Formaldehyd, 

(b) Phenol, Phenol sulf onsaure und Formaldehyd, 

Naphthalinsulf onsaure, Formaldehyd und Harnstoff sowie 

Phenol, Phenolsulf onsaure, Formaldehyd und Harnstoff. 

Die anionischen Dispergiermittel konnen sowohl in Form der freien 
Sauren, der Alkalimetall - , Erdalkalimetall - und/oder der 

40 Ammoniumsalze vor liegen. Die Ammoniumsalze konnen sich sowohl von 
Ammoniak als auch von primaren, sekundaren und tertiaren Aminen 
ableiten, z.B. eignen sich die Ammoniumsalze von Dimethylamin, 
Trimethylamin, Hexylamin, Cyclohexylamin, Dicyclohexylamin, 
Ethanolamin, Diethanolamin und Triethanolamin. Die oben beschrie- 

45 benen Kondensationsprodukte sind bekannt. und im Handel erhalt- 
lich. Sie werden durch Kondensieren der genanncen Bestandteile 
hergestellt, wobei man anstelle der freien Sauren • auch die 



(c) 

35 

(d) 
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entsprechenden Alkalimetall-, Erdalkalimetall - oder A-mnoniumsalze 
einsetzen kann. Als Katalysacor bei der Kondensation eignen sxch 

p'o phorsaure. Naphthalinsulf onsaure odar <ieran ADcal.me.aUsal e 
5 werdL mit Forn-aldehyd vorzugsweise im Molvarhaltn.s 1 = 0 1 bis 
r. 2 und meistens im MolverhSltnis 1 : 0.5 bis 1 : 1 
'siert Das Molverhaltnis fur die Hcrstellung von Kondensaten aus 
PhLl Phenolsulfonsaure und Formaldehyd liegt ebenfalls in dem 
obranglgabenen Bereich, wobei man beliebige Mischungen von 

10 Pht^ol und Phenolsulfonsaure anstelle von Naphthalinsulf onsaure 
blnlr Kondensation mit Formaldehyd einsetzt. Anste le von 
Phenolsulfonsaure kann man auch die AlKalimetall- und Ammonium- 
Sze der Phenolsulfonsaure verwenden. Die Kondensation der oben 
-angegebenerrAusgangsstoffe kann gegebenenf alls zusatzlich in 

15 ^genwart von Harnstoff durchgefuhrt werden. Beispielswe se 

Sfrwendet man, bezogen au£ .aphthalinsulfons ure -J^^^^^^ 
Mischung von Phenol und Phenolsulfonsaure 0,1 bis 5 Mol Harnstoft 
pro Mol Naphthalinsulfonsaure beziehungsweise pro Mol der 
Mischung aus Phenol und Phenolsulfonsaure. 

" Die Kondensationsprodukte haben beispielsweise Molmassen in dem 
Bereich von 800 bis 100 000, vorzugsweise 1 000 bis 0 000 und 
insbesondere von 4 000 bis 25 000. Vorzugsweise setzt man als 
Tionische Oispergier«ittel Salze ein, die man ^ei=P-^--- 

25 durch Neutralisieren der Kondensationsprodukte mit lithium 
Sdroxid, Natriumhydroxid, Kalimnhydroxid oder Ar^noniak erhalt 
Der PH-Wert der Salze liegt beispielsweise in dem Bereich von 7 
bis 10. 

30 Als anionische Dispergiermittel eignen sich auBerdem amphiphile 
Copolymerisate aus 

(i) hydrophoben monoethylenisch ungesattigten Mqnomeren und 

35 (ii)hydrophilen Monomeren mit einer anionischen Gruppe wie mono- 
ethylenisch ungesattigten Carbonsauren, monoethylenisch 
ungesattigten Sulf onsauren. monoethylenisch ungesattigten 
Phosphonsauren oder deren Mlschungen. 

40 Geeignete hydrophobe monoethylenisch ungesattigte Monomere 

,a) sind beispielsweise Olef ine mit 2 bis 150 C-Atomen, Styrol^ 
a-Methylstyrol. Ethylstyrol. 4 -Methylstyrol, Acrylnitril. M. 
thacrylnitril. Ester aus monoethylenisch ungesattigten Cj- 
45 bis Cs -carbonsauren und einwertigen Alkoholen, Amide der 

Acrylsaure oder Methacrylsaure mit Ci- bis C.^-Alkylammen. 
Vinylester von gesattigten Monocarbonsauren mit 2 bis 24 C- 
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Atomen, Diester der Maleinsaure oder Fumarsaure mit einwer- 
tigen Ci- bis C24-Alkoholen, Vinylether von Alkoholen mit 3 
bis 24 C-Atomen oder Mischungen der genannten Verbindungen. 

5 Die amphiphilen Copolymerisate enthalten als hydrophile Monomere 
(b) z.B. C3- bis Cio- monoethylenisch ungesattigte Carbonsauren 
Oder deren Anhydride, 2-Acrylamido-2-methylpropansulf onsaure , 
Vinylsulfonsaure, Styrolsulf onsaure, vinylphosphonsaure, Salze 
der genannten Monomeren oder deren Mischungen als hydrophile 
10 Monomere mit einer anionischen Gruppe 

einpolymerisiert . Besonders bevorzugt sind waBrige Leimungs- 
mittel-Dispersionen*, die als anionisches Dispergiermittel 
amphiphile Copolymerisate aus 

15 

(a) a-Olefinen mit 4 bis 12 C-Atomen, Styrol oder deren 
Mischungen als hydrophobe Monomere und 

(b) Maleinsaure, Acrylsaure, Methacrylsaure, Halbester aus 

20 Maleinsaure und Alkoholen mit 1 bis 25 C-Atomen oder Alkoxy- 

lierungsprodukten solcher Alkohole, Halbamide der Malein- 
saure, Salze der genannten Monomeren oder Mischungen dieser 
Verbindungen als hydrophile Monomere mit einer anionischen 
Gruppe - 

25 

einpolymerisiert enthalten und eine Molmasse M^ von 1 500 bis 
100 000 haben. 

Geeignete hydrophobe Monomere sind beispielsweise lineare, ver- 
30 zweigte oder cyclische define mit 2 bis 150 C-Atomen, wie 
beispielsweise Ethen, Propen, Buten-1, Isobuten, Penten-1, 
3-Methylbuten- 1, 2 -Methylbuten- 1 , Cyclopenten, Hexen-1, 2 -Methyl* 
penten-1, 3 -Methylpenten- 1 , 4 -Methylpenten, 2 -Ethylbuten- 1, 
Cyclohexen, Methylcyclopenten, Hepten-1, Methylcyclohexen, 
35 Octen-1, 2 , 4 , 4 -Trimethylpenten-l , 2 , 4 , 4 -Trimethylpenten-2 , 

2,3-Dimethylhexen-l, 2 , 4 -Dimethylhexen- 1 , 2 , 5 -Dimethyl hexen- 1, 
3, 5-Dimethylhexen-l, 4 , 4 -Dimethylhexen- 1, 4, 5 -Dimethylhexen- 1, 
Ethylcyclohexen, Nonen-1, Decen-1, Cyclopentadien-Dimer , 
Dodecen-1, Tetradecen- 1 , Hexadecen-1, Oktadecen-1, C20 -alpha -Ole- 
40 fin, C22-alpha-01ef in, C28 -alpha-Olef in, reaktive Polyisobutene 
mit Anteilen von > 60 Gew. -% an Molekulen mit endstandiger Dop- 
pelbindung oder Mischungen von Olefinen mit 2 bis 150 Kohl en - 
stoff atomen. Beispiele hierfur sind: 

Technisch leicht zugangliche Olef inmischungen, Cs-Schnitte {ent- 
45 haltend Pentenderivate und Cyclopenten) , technisches Diisobuten 
(enthaltend u.a. 2 , 4 , 4 -Trimethylpenten- 1 und 2 , 4 , 4 -Trimethyl - 
penten-2), aufberei tetes Diisobuten mit Anteilen von > 70 Gew. -% 
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an 2.4,4-Trimethylpenten-l Oder mit > 80 Gew. -% an 2,4,4 -Tri - 
methylpenten-1, Ca-io-a-Olef ine, Cio -12 -a-Olef ine. dj-u-a-Olef ine, 
Ci4-iB-a-01efine. Cis -22 -a-Olef ine, C20; 24 -a-Olef ine, C24-2B-ct- 
Olefins und Cao-ct-Olef ine . Weitere geeignete hydrophobe Monomere 
5 sind aromatische Olefine wie Styrol, a-Methylstyrol, 4 -Methyl - 
styrol, Indol. Diese Gruppe von Monomeren wird vorzugsweise mit 
anderen hydrophoben Monomeren eingesetzt und ist im Polymerisat 
zu weniger als 50 Gew.-% der ira Polymerisat insgesarat einpoly- 
merisierten hydrophoben Monomeren vorhanden. 

10 

Weitere hydrophobe Monomere sind Ester der Acrylsaure und Meth- 
acrylsaure mit einwertigen Alkoholen oder Alkoholmischungen mit 1 
bis 14 Kohlenstoffatomen, wie beispielsweise Methyl (me th) acrylat, 
'Ethyl (me th)acrylat, Propyl (meth) acrylat, Butyl (meth) acrylat, i- 

15 Butyl (meth) acrylat, Hexyl (meth) acrylat , Octyl (meth) acrylat, 
2-Ethylhexyl (meth) acrylat, Lauryl (meth) acrylat , Stearyl (meth) - 
acrylat, Ester der Acrylsaure und Methacrylsaure mit alkoxilier- 
ten Alkoholen, basierend auf Alkoholen mit 3 bis 24 Kohlenstoff- 
atomen oder alkoxilierten Alkoholmischungen basierend auf Alkoho- 

20 len mit 3 bis 24 Kohlenstof f atomen, wie beispielsweise Butyldig- 
lykol (meth) acrylat, Lauryl tripropylenglykol (me th)acrylat, Hexyl - 
polyglykol (meth) acrylat. 

Als hydrophobe Monomere kommen auBerdem Amide der Acrylsaure und 
25 Methacrylsaure mit Ci- bis C24 -Alkylaminen, Vinylester von gesat- 
tigten Carbonsauren mit 2 bis 24 Kohlenstof f atomen, wie 
beispielsweise Vinylacetat, Vinylpropionat oder Vinylbutyrat 
sowie Diester der Maleinsaure oder der Fumarsaure mit Alkoholen 
mit einwertigen 1 bis 24 Kohlenstof f atomen wie beispielsweise 
30 Maleinsauredimethylester oder Fumarsaurediethylester in Betracht. 

Als hydrophobe Monomere eignen sich auBerdem Vinylether von Alko- 
holen mit 3 bis 24 Kohlenstof f atomen wie beispielsweise Propyl - 
vinylether, Butylvinylether oder Laurylvinylether , 



35 



40 



Als hydrophile Monomere kommen beispielsweise C3- bis Cio-Mono- 
ethylenisch ungesattigte Carbonsauren Oder deren AJihydride in 
Betracht, z.B. Acrylsaure, Methacrylsaure, Acrylsaureanhydrid, 
Methacrylsaureanhydrid, Maleinsaure, Maleinsaureanhydrid, Fumar- 
saure, Crotonsaure, Itaconsaure, Itaconsaureanhydrid, Citracon- 
saure, Mesaconsaure, Methylenmalonsaure, 1, 2 , 3, 6 -Tetrahydro- 
phthalsaureanhydrid, 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsaure, 
Vinylsulfonsaure, Styrolsulf onsaure sowie Salze der genannten Mo- 
nomeren. Die hydrophilen Monomeren sind in Wasser loslich bzw. 
45 losen sich in partiell Oder vollstandig mit Basen neutralisierter 
Form. Unter wasserloslichen Monomeren sollen im vorliegenden Zu- 
sammenhang alle hydrophilen Monomeren verstanden werden, die eine 
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wasserloslichkeit bei 20-C von mehr als 20 g/1 haben. Zur Herstel- 
lung. der Salze der hydrophilen Monomer en • verwendet man beispiels- 
weise Alkalimetallbasen, Erdalkalimetallbasen und Ammoniak oder 
Amine. Bevorzugte Salze der hydrophilen Monomeren sind die 
5 Natrium- und Kalisalze sowie die Ammoniumsalze , die durch Neutra- 
lisation der Sauregruppen der Monomeren mit Ammoniak erhaltlich 
sind. 

Weitere geeignete hydrophile Monomere sind beispielsweise Halb- 
10 ester aus Maleinsaure und Alkoholen mit 1 bis 25 C-Atomen oder 
Alkoxylierungsprodukte solcher Alkohole sowie Halbamide der 
Maleinsaure. 

*Bevorzugt werden als anionische Dispergiermi ttel Copolymerisate 

15 aus Maleinsaureanhydrid mit C^- bis C^-Olef inen, besonders bevor- 
zugt Ca-Olefine wie Octen-1 und Diisobuten. Ganz besonders bevor- 
zugt ist Diisobuten. Das molare Verhaltnis zwischen Maleinsaure- 
anhydrid und Olefin liegt z.B. im Bereich 0.9 : 1 bis 3 : 1, 
bevorzugt von 0,95 : 1 bis 1,5 : 1. Diese Copolymerisate werden 

20 bevorzugt in hydrolysierter Form als wafirige Losung oder 

Dispersionen eingesetzt, wobei die Anhydridgruppe geoffnet vor- 
liegt und die Carboxylgruppen vorzugsweise zum Teil oder ganz 
neutralisiert sind, Zur Neutralisation werden folgende Basen ein- 
gesetzt- Alkalimetallbasen. wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, 

25 Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat , Erdalkalisalze wie Calcium- 

hydroxid, calciumcarbonat, Magnesiumhydroxid, Ammoniak, primare, 
sekundare oder tertiare Amine wie Triethylamin, Triethanolamin, 
Diethanolamin, Ethanolamin, Morpholin etc. Gegebenenf alls konne 
die bevorzugten Copolymerisate aus Maleinsaureanhydrid mit 

30 C4-i2-01efinen auch polymeranalog an der Anhydridf unktion teil- 
weise Oder vollstandig umgesetzt werden. Hierzu eignen sich 
beispielsweise Alkohole oder Amine mit 1 bis, 25 Kohlenstoff- 
atomen, weiterhin auch alkoxilierte Alkohole. . 

35 Die copolymerisate werden nach bekannten Verfahren der radika- 
lischen polymerisation hergestellt. wie z.B. der Losungspoly- 
merisation, Emulsionspolymerisation, Dispersionspolymerisation, 
Fallungspolymerisation, Schmelzpolymerisation. Als Lose- oder 
verdunnungsmittel kommen die ublichen Verbindungen in Frage, wie 

40 2 B. Wasser, Alkohole, Ketone, Ester, Aliphaten, Aromaten oder 
Mischungen wie z.B. Wasser/Isopropanol -Gemische . Als Lose- bzw. 
verdunnungsmittel kann auch eines oder mehrere der Monomere ein- 
gesetzt werden bzw. kann auf den Einsatz eines Lose- oder Verdun- 
nungsmittels vollig verzichtet werden. Die Polymerisationen kon- 

45 nen sowohl als Batch-Reaktion, als auch mit einem oder mehreren 
Zulaufen gefahren werden. Hierbei konnen die Zulaufzeiten und die 
Mengen pro Zeiteinheit einzelner Komponenten variiert werden. 
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Dadurch lassen sich Kenngrofien wie Copolymerzusammensetzung , 
mittleres Molekulargewicht Oder die Molekulargewichtsverteilung 
charakteristisch steuern. 

5 Die Polymerisation kann in Gegenwart von sogenannten Reglerver- 
bindungen durchgef uhrt werden, mittels derer das mittlere Moleku- 
largewicht abgesenkt werden kann. Als Regler konnen beispiels- 
weise verwendet werden: 2 -Mercaptoethanol, 2 -Mercaptopropanol , 
Mercatoessigsaure, tert. Butylmercaptan, n-Octylmercaptan, n-Do- 
10 decylmercaptan und tert . -Dodecyimercaptan. Weiterhin lassen sich 
hierfur Ci- bis C4 -Aldehyde und Ameisensaure verwenden. 

Die Polymerisation kann gegebenenf alls in Gegenwart einer wei- 
teren Grupp'e von Monomeren (c) durchgef uhrt werden, die hydrophil 

15 sind und nichtionisch oder hydrophil und kationisch sind, z.B. 
Acrylamid, N-Vinylpyrrolidon, N-Vinylcaprolactam, N-Vinylimida - 
zol, N-Vinylmethylimidazol , Hydroxyethyl (meth) acrylat. Hydroxy- 
propyl (meth) acrylat, Methylpolyethylenglykol (meth) acrylat , 
Dime t hy 1 aminop ropy Imet ha cryl amid, Dimethylaminoethylacrylat , 

20 Methylvinylether, N - vinyl formamid, Allylalkoholalkoxilate, Vinyl - 
imidazolium-methosulf at - 

Die kationischen Monomere werden jedoch nur in einer solchen 
Menge einpolymerisiert, daB das entstehende Copolymerisat eine 
25 nettoanionische Ladung aufweist. Die Monomeren der Gruppe (c) 
sind zu 0 bis 25 Gew. -% in einpolymerisierter Form im Copoly- 
merisat enthalten. 

Die Polymerisation kann gegebenenf alls in Gegenwart von 
30 Vernetzem (Monomere (d) ) durchgefuhrt werden. Dabei erhalt man 
Copolymerisate mit hoherem Molekulargewicht. Als Vernetzer sind 
beispielsweise geeignet: Divinylbenzol , Pemtaerythrittriallyl - 
ether. Ester von Glykolen wie Glykoldiacrylat , Polyethylenglykol - 
diacrylate. Die Monomere (d) konnen bei der Polymerisation in 
35 Mengen bis zu 5 Gew.-% zugesetzt werden. 

Bei Polymerisationen, die nicht in homogener Phase ablaufen, wie 
der Emulsions-, Suspensions- oder Fallungspolymerisation, wird 
ublicherweise in Gegenwart von Emulgatoren und/oder Schutz- 

40 kolloiden gearbeitet. Hierzu werden beispielsweise folgende Emul- 
gatoren eingesetzt: Natriumlaurylsulf at , alkoxylierte Fett- 
alkohole oder Oxoalkohole, Blockcopolymere aus Ethylenoxy- und 
Propyl enoxy-Einhei ten, alkoxylierte Fettsauren, ethoxylierte 
Fettsaureamide, Fettsaurealkanolamide, Fettsaure -Ammoniumsalze , 

45 Fettalkoholphosphate, Alkylglucoside, Alkylphenolalkoxylate, Sul- 
f onbernsteinsaure-mono- oder diester oder N-Acylaminosauren oder 
Mischungen bzw. Polyvinylalkohol, abgebaute Starke, modifizierte 
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Starken, Carboxymethylcellulose, Hydroxyethylcellulose Oder Poly 
vinylpyrrolidon. 

Als Radikalinitiatoren werden die in der Praxis bekannten 
5 verbindungen eingesetzt, die u.a. anhand der vorgesehenen Poly- 
merisationstemperatur und des verwendeten Losungs- bzw. Verdun- 
nungsmittels bzw. dem Loslichkeitsverhalten des losungsmittel - 
freien Systems ausgesucht werden. Man benotigt z.B. von diesen 
verbindungen bis zu 10, vorzugsweise 0,2 bis 5 Gew.-%, bezogen 

10 auf die bei der Copolymerisation eingesetzten Monomeren. Geei- 
gnete Polymerisationinitiatoren sind beispielsweise Peroxid- 
verbindungen wie tert . -Butylperpivalat , tert . -Butylperneodeca- 
noat, tert. -Butylperethylhexanoat, tert. -Butylperisobuyrat , Di- 
tert' -Butylperoxid, Di-tert. -Amylperoxid, Diacetylperoxydicarbo- 

15 nat Oder Dicyclohexylperoxydicarbonat sowie Azoverbindungen wie 
2,2' -Azobisisobutyronitril. Die Initiatoren konnen allein oder in 
Mischung untereinander verwendet werden. 

Bevorzugt als Dispergiermittel eingesetzte amphiphile Copolymeri- 
20 sate enthalten 

(a) a-Olef ine mit 4 bis 8 C-Atomen und 

(b) Maleinsaure oder deren wasserlosliche Salze 

inpolymerisiert und haben eine Molmasse Mw von 1500 bis 100 000. 



25 



e 



Besonders bevorzugte anionische Dispergiermittel sind 
hydrolysierte Copolymerisate aus Isobuten und Maleinsaureanhydrid 

30 Oder deren wasserlosliche Salze. Hydrolysiert bedeutet im vorlie- 
genden Zusammenhang, dafi zunachst Copolymerisate aus Isobuten und 
Maleinsaureanhydrid hergestellt werden, die nach der Polymeri- 
sation hydrolysiert .werden. Aus einer Anhydridgruppe im Copoly- 
merisat erhalt man dabei jeweils 2 Carboxylgruppen. Weitere be- 

35 vorzugte anionische Dispergiermittel sind hydrolysierte Copoly- 
merisate aus Diisobuten und Maleinsaure oder deren wasserlosliche 
Salze sowie Copolymerisate aus Styrol und Acrylsaure, 
hydrolysierte Copolymerisate aus Styrol und Maleinsaure Oder die 
wasserloslichen Salze dieser Copolymerisate. 

40 

Sofern die amphiphilen Copolymerisate in Form der freien Saure 
nicht ausreichend wasserloslich sind, werden sie in Form von 
wasserloslichen Salzen eingesetzt, z.B. verwendet man die ent- 
sprechenden Alkalimetall - , Erdalkalimetall - und Ammoniumsalze. 
45 Die Molmasse Mw der amphiphilen Copolymerisate betragt beispiels- 
weise 800 bis 250 000, meistens 1 000 bis 100 000 und liegt vor- 
zugsweise in dem Bereich von 3000' bis 20000. insbesondere von 
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1 500 bis 10 000. Die Saurezahlen der araphiphilen Copolymerisate 
betragen beispielsweise 50 bis 500, vorzugsweise 150 bis 300 mg 
KOH/g Polymer. 

5 Bevorzugt eingesetzte amphiphile Copolymerisate enthalten z.B. 

(a) 95 bis 50 Gew. -% Isobuten, Diisobuten, Styrol oder deren 
Mischungen und 

10 (b) 5 bis 50 Gew.-% Acrylsaure, Methacrylsaure, Maleinsaure, 
Halbester von Maleinsaure oder deren Mischungen 

^ einpolymerisiert . Besonders bevorzugt werden Copolymerisate 
eingesetzt, die 

15 

(a) 65 bis 85 Gew. -% Styrol, 

(b) 35 bis 15 Gew. -% Acrylsaure und gegebenenf alls 

20 (c) zusatzlich we iter e Monomer e 

einpolymerisiert enthalten. Die Copolymerisate konnen gegebenen- 
falls als weitere Monomere (c) Einheiten von Maleinsaurehalb- 
estem einpolymerisiert enthalten, Solche Copolymerisate sind 

25 beispielsweise dadurch erhaltlich, da6 man Copolymerisate aus 
Styrol, Diisobuten oder Isobuten oder deren Mischungen mit 
Maleinsaureanhydrid in Abwesenheit von wasser copolymerisiert und 
die Copolymerisate im AnschluB an die Polymerisation mit Alkoho- 
len umsetzt, wobei man pro Mol Anhydridgruppen im Copolymerisat 5 

30 bis 50 Mol-% eines einwertigen Alkohols einsetzt. Geeignete Alko- 
hole sind beispielsweise Methanol, Ethanol, n-Propanol, Isopropa- 
nol, n-Butanol, Isobutanol und tert . -Butanol . Man kann jedoch 
auch die Anhydridgruppen der Copolymerisate mit mehrwertigen 
Alkoholen wie Glykol Oder Glycerin umsetzen. Hierbeiwird die 

35 Reaktion jedoch nur soweit gefuhrt, dafi nur eine OH-Gruppe des 
mehrwertigen Alkohols mit der Anhydridgruppe reagiert. Sofern die 
Anhydridgruppen der Copolymerisate nicht vollstandig mit Alkoho- 
len umgesetzt werden, erfolgt die Ringoffnung der nicht mit Alko- 
holen umgesetzten Anhydridgruppen durch Zugabe von Wasser. 

40 

Die amphiphilen Copolymeren werden z.B. in Mengen von 0,05 bis 
20, vorzugsweise 0 , 5 bis 10 Gew. bezogen auf das Leimungs- 
mittel, als anionisches Dispergiermittel zur Herstellung der Lei- 
mungsmittel-Dispersionen eingesetzt. Vorzugsweise verwendet man 
45 die amphiphilen Copolymerisate in Mengen von 0,1 bis 2, ins- 
besondere 0,6 bis 1 Gew. bezogen auf das zu dispergierende 
Leimungsmittel . Bei alleiniger Verwendung von amphiphilen Copoly- 
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merisaten als Dispergiermittel erhalt man waBrige Leimungsmittel - 
Dispersionen, die f ormaldehydf rei und lagerstabil sind. 

Urn waQrige, anionische Leimungsmittel -Dispersionen herzustellen, 
5 kann man beispielsweise eine waflrige Losung mindestens eines Kon- 
densationsprodukts oder mindestens eines amphiphilen Copolymeri- 
sats vorlegen und darin bei Temperaturen von beispielsweise 20 
bis 100, vorzugsweise 40 bis 90^0 das Leimungsmittel dispergieren. 
Das Leimungsmittel wird dabei vorzugsweise in Form einer Schmelze 

10 zugegeben und unter starkem Ruhren bzw. Scheren dispergiert. Die 
entstehende Dispersion wird jeweils gekuhlt. Auf diese Weise kann 
man beispielsweise waBrige, anionisch eingestellte Leimungsmit- 
tel -Dispersionen herstellen, die 6 bis 65 Gew. -% eines Alkyldi- 
ketens oder 0,1 bis 65 Gew.-% eines Alkenylbernsteinsaureanhy- 

15 drids als Leimungsmittel dispergiert enthalten. Bevorzugt sind 
hochkonzentrierte Leimungsmittel -Dispersionen, die beispielsweise 
25 bis 60 Gew. -% eines Alkyldiketens als Leimungsmittel in Gegen- 
wart von 0,1 bis 5,0 Gew.-% eines Kondensationsprodukts aus 
Naphthalinsulfonsaure und Formaldehyd dispergiert enthalten. 

20 

Weitere bevorzugt in Betracht kommende Leimungsmittel -Dispersio- 
nen enthalten 25 bis 60 Gew.-% eines Alkyldiketens als Leimungs- 
mittel und 0,1 bis 5,0 Gew.-% eines amphiphilen Copolymer isats 
aus 

25 

(i) 95 bis 50 Gew--% Isobuten, Diisobuten, Styrol oder deren 
Mis Chung en und 

(ii) 5 bis 50 Gew.-% Acrylsaure, Methacrylsaure, Maleinsaure, 
30 Halbester von Maleinsaure oder deren Mischungen 

Oder eines wasserloslichen Salzes eines solchen Copolymerisats . . 

Solche hochkonzentrierten Leimungsmittel -Dispersionen haben eine 
35 relativ geringe viskositat, z.B. in dem Bereich von 20 bis 

100 mpas (gemessen mit einem Brookfield Viskosimeter und einer 
Temperatur von 20^0 , Solche hochkonzentrierten Leimungsmittel - 
Dispersionen konnen mindestens 4 Wochen bei Raumtemperatur gela- 
gert werden, wobei die Viskositat der Leimungsmittel -Dispersionen 
40 praktisch kohstant bleibt oder sich im Gegensatz zu starkehalti- 
gen Dispersionen des Standes der Technik nur geringfugig erhoht. 
Aufgrund des Standes der Technik war nicht zu erwarten, daB hoch- 
konzentrierte waBrige, anionisch eingestellte Leimungsmittel -Dis - 
persionen, die frei von kationischen Dispergiermitteln wie kat- 
45 ionischer StSrke sind, allein mit den oben angegebenen anioni- 
schen Dispergiermitteln (a) bis (e) derart stabil sind, daB sie 
mindestens 4 wochen bei Raumtemperatur gelagert werden konnen und 
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ihre Wirksamkeit als Leimungsmi ttel dabei praktisch nicht verlie- 
ren. Bei der Herstellung der waBrigen Dispersionen betragt der 
pH-Wert beispielsweise 2 bis 8 und liegt vorzugsweise in dem 
Bereich von 3 bis 4. Man erhalt waBrige, anionisch eingestellte 
5 Leimungsmi ttel -Dispersionen mit einer mittleren Teilchengr66e der 
Leimungsmittel in dem Bereich von 0,1 bis 3, vorzugsweise 0,5 bis 
1,5 \m. 

Gegenstand der Erfindung ist auBerdem ein Verfahren zur Herstel- 
10 lung von waBrigen, kationisch einges tell ten Leimungsmittel -Dis- 
persionen, wobei man zunachst Alkyldiketene und/oder Alkenyl - 
bernsteinsaureanhydride in Gegenwart mindestens eines anionischen 
Dispergiermittels aus der Gruppe der Kondensationsprodukte aus 

15 (a) Naphthalinsulf onsaure und Forma Idehyd, 

(b) Phenol, Phenol su If onsaure und Formal dehyd, 

(c) Naphthalinsulf onsaure, Formaldehyd und Hams toff, 

20 

(d) Phenol, Phenol sulf onsaure, Formaldehyd und Harnstoff und/oder 

(e) mindestens einem amphiphilen Copolymerisat 

aus 

25 

(i) hydrophoben monoethylenisch ungesattigteh Monomeren und 

(ii) hydrophilen Monomeren mit einer anionischen Gruppe 

30 in einer Menge von 0,05 bis 10,0 Gew.-%, bezogen auf Alkyldi- 
ketene und/oder Alkenylbernsteinsaureanhydride, unter Einwirkung 
von Scherkraften in Wasser zu 6 bis 65 gew. -%igen wafirigen, anio- 
nisch eingestellten Dispersionen dispergiert und die so erhaltli- 
chen Dispersionen anschlieBend mit Wasser verdunnt und durch 

35 Zugabe mindestens eines kationischen Additivs zu einer kationisch 
eingestellten Leimungsmittel -Dispersion umladt . Als kationische 
Additive kann man beispielsweise die ublicherweise fur die 
Herstellung von Alkyldiketendispersionen gebrauchlichen kat- 
ionischen Starken, kationischen Polymerisate und/oder kat- 

40 ionischen Kondensate wie Dicyandiamid- Formaldehyd -Kondensate 
verwenden. Die kationischen Additive werden dabei in einer sol- 
chen Menge eingesetzt, dafl man eine netto-kationisch eingestellte 
Leimungsmittel -Dispersion erhalt. Aufier kationischen Starken eig- 
nen sich als Additive beispielsweise Copolymerisate aus Acrylamid 

45 und basischen Monomeren wie Dimethylaminoethylacrylat , Dimethyl - 
aminoethylmethacrylat, Dime thylaminopropyl aery la t und Dimethyl - 
aminopropylmethacrylat . Die basischen Comonomeren konnen in Form 
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der freien Basen, als Salz mit organischen Oder anorganischen 
Sauren Oder in guaternierter Form bei der Herstellung der Copoly- 
merisate eingesetzt werden. weitere kationische Additive sind Vi - 
nylamin-Einheiten enthaltende Polymerisate wie Polyvinylamin oder 
5 durch vollstandige oder partielle Hydrolyse aus Poly-N-vinylf or - 
mamid erhaltliche Vinylamin-Einheiten aufweisende Polymere. 
Weitere geeignete kationische Additive sind N- vinylimidazolein- 
heiten enthaltende Polymere sowie Mannich-modif izierte Polyacryl- 
amide, Hof mann-Abbauprodukte von Polyacrylamiden, Copolymer i sate 
10 von Diethyldialkylammoniumchlorid und Epichlorhydrin modifizierte 
Polyamidpolyaminharze, Polyaluminiumchlorid und Alaun. 

Die oben beschriebenen wafirigen, anionisch eingestellten 
Leimungsmittel -Dispersionen oder die daraus nach Zusatz von 

15 kationischen Additive durch Umladen erhaltlichen kationisch 

eingestellten Leimungsmittel -Dispersionen werden als Masse- und 
Oberf lachenleimungsmittel bei der Herstellung von Papier, Pappe 
und Karton sowie zur Hydrophobierung von Cellulosef asern 
verwendet. Hochkonzentrierte waflrige Leimungsmittel -Dispersionen 

20 werden ublicherweise vor der Anwendung durch Zusatz von Wasser 
verdunnt, so daB man- die Leimungsmittel besser dosieren kann. Die 
Leimungsmittel konnen bei der Papierherstellung zusammen mit 
ublichen Entwasserungs- und Retentionsmitteln, Flockungsmitteln, 
Verfes tiger fur Papier und Fixiermitteln eingesetzt werden. Die 

25 mit den anionischen Leimungsmittel -Dispersionen erhaltlichen 

Leimungsef f ekte entsprechen dem Leimungsgrad, der beispielsweise 
mit den ublichen waBrigen, kationisch eingestellten Alkyldiketen- 
Dispersionen einer Alkyldiketenkonzentration von z.B. 6 Gew. -% 
erreicht wird. 

30 

Die in den Beispielen angegebenen Telle sind Gewichts telle, die 
Angaben in Prozent sind Gewichtsprozent sofern aus den Angaben 
nichts anderes hervorgeht. 

35 Die Molmassen Mw wurden mit Hilfe der Gelpermeationschromatogra- 
phie (GPC) in waBrigem Medium mit Polyethylenoxid als Standard 
Oder durch GPC in Tetrahydrof uran als mobiler Phase mit Polysty- 
rol als Standard bestimmt. Der Leimungsgrad der Papiere wurde mit 
Hilfe der Tintenschwimmzeit nach DIN 53126 und mit Hilfe der 

40 Cobb-Wertes bestimmt. 

Beispiel 1 

Eine waBrige Losung aus 6 g eines Dispergiermittels aus dem 
45 Natriumsalz der Naphthalinsulf onsaure mit Formaldehyd 

(kondensiert im Molverhaltnis 1 : 0,8 M„ 7 000) in 450 g Wasser 
wurde auf eine Tempera tur von 90°C erwarmt. Sobald- diese 
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Temperatur erreicht war, setzte man unter Ruhren mit einem 
Schnellruhrer 550 g einer auf 70°C erwarmten Schmelze eines Alkyl- 
ketendimergemisches aus Palmi tyldiketen und Stearyldiketen im 
Molverhaltnis 1:2 zu. Die so erhaltliche Emulsion wurde 
5 anschlieBend in einem Hochdruckhomogenisator bis 100 bar 
homogenisiert und danach auf Raumtemperatur abgekiihlt. Die 
mittlere TeilchengroSe des emulgierten Palmi tyl/Stearyldiketen- 
Gemisches betrug 1 ^m. Die 55 %ige wafirige anionisch eingestellte 
Dispersion hatte eine viskositat von 22 mPas bei einer Temperatur 
10 von 2 0°C. 

Die Viskositatsmessung dieser Dispersion wurde nach einer 
Lagerungszeit von 4 Wochen wiederholt. Die Viskositat hatte sich 
"nicht geandert, sie betrug 22 mPas bei 20°C, 

15 

Beispiel 2 

Eine wafirige Losung von 10 g eines Kondensationsproduktes aus 
.Phenolsulfonsaurenatriumsalz und Formaldehyd (Molverhaltnis 1 zu 

20 0,75, Mw 7200) in 500 g Wasser wurde auf eine Temperatur von 90°C 
erhitzt und unter Ruhren mit einem Schnellruhrer mit 500 g einer 
schmelze aus Palmityldiketen und Stearyldiketen im Molverhaltnis 
1:2 versetzt. Die so erhaltene Emulsion wurde anschlieBend in 
einem Hochdruckhomogenisator bis 100 bar. hompgenisieft und auf 

25 Raumtemperatur abgekiihlt. Man erhielt eine 50 %ige wkBrige 

anionische eingestellte Dispersion eines Gemisches aus Palmityl- 
diketen und Stearyldiketen mit einer mittleren TeilchengroBe von 
1 (im. Die Viskositat der Dispersion betrug unmittelbar nach der 
Herstellung ca. 20 mPas bei 20°C und blieb wahrend der Lagerung 

30 der Dispersion uber einen Zeitraum von 4 Wochen bei Raumtempera- 
tur konstant. 

Beispiel 3 

35 Eine waSrige Losung von 10 g des Ammoniumsalzes eines Naphthalin- 
sulfonsaure- Formaldehyd- Kondensats (Molverhaltnis 1 : 0,8, 
Mw 8 000) in 700 g Wasser wurde auf eine Temperatur von 90°C 
erhitzt und unter Ruhren mit einem Schnellruhrer mit 700 g einer 
Schmelze aus Palmityldiketen und Stearyldiketen im Molverhaltnis 

40 1:2 versetzt und intensiv gemischt. Die Dispersion wurde 

anschliefiend in einem Hochdruckhomogenisator bei 150 bar homo- 
genisiert und danach auf eine Temperatur von 20°C abgekiihlt. Die 
ca. 50 %ige wafirige Leimungsmittel -Dispersion hatte eine mittlere 
Teilchengrofie von 0.1 \m und eine Viskositat bei einer Temperatur 

45 von 20°C von 30 mPas. Die Viskositat der Diketendispersion blieb 
wahrend einer 4-w6chigen Lagerung bei Raumtemperatur konstant. 
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Beispiel 4 

Eine waBrige Losung von 9 g des Lithiumsalzes eines Naphthaiin- 
sulfonsaure-Formaldehyd-Kondensats (Molverhaltnis 1 : 0.8, 
5 Mw 7 500) wurden in 625 g wasser gelost und auf eine Temperatur 
von 80°C erhitzt. Man fugte unter Ruhren mit einem Schnellruhrer 
600 g einer auf 70°C erwarmten Schmelze aus Palmityldiketen und 
Stearyldiketen im Molverhaltnis 1:2 zu und homogenisierte die so 
erhaltene Emulsion in einem Hochdruckhomogenisator bei ISO bar. 
10 Die Emulsion wurde danach auf 20oc abgekuhlt. Die Viskositat der 
so erhal tenen Alkyldiketen-Dispersion betrug bei 20oc 20 mPas. Die 
mittlere TeilchengroBe des dispergierten Leimungsmittels lag bei 
0,6 [im. Die Viskositat der Alkyldiketen-Dispersion blieb wahrend 
~ einer 4-wdchigen Lagerung bei Raumtemperatur konstant. 



15 



Beispiel 5 



100 Telle der 55 %igen anionischen Dispersion aus Palmityldiketen 
und Stearyldiketen gemaS Beispiel 1 wurden unter Ruhren mit 

20 370 Teilen Wasser verdunnt und anschlieliend mit 80 g emer 
10 %igen wafirigen Losung einer handel sub lichen kationischen 
wachsmaisstarke (D.S. 0,04) versetzt. Man erhielt eine 10 %ige 
wafirige kationische Palmityldiketen Stearyldiketen-Dispersion, 
die eine Viskositat von 30 mPas hatte. Nach einer Lagerung der 

25 Dispersion von 3 Monaten bei Raumtemperatur betrug die Viskositat 
der Dispersion 30 mPas. 

Vergleichsbeispiel' 1 

3 0 Nach den Angaben von Beispiel 17, Zusammensetzung 1, der 

EP-A-0418015 wurde eine 20 %ige wafirige Dispersion eines Alkylke- 
tendimeren aus Palmitinsaure und Stearinsaure im Molverhaltnis 
1-2 durch Emulgieren des Diketengemisches in einer auf 90°C 
erwarmten wafirigen Losung hergestellt, die 4,5 % Natriumlignin- 

35 sulfonat und 1,25 % Naphthalinsulf onsaure enthielt. Die Emulsion 
wurde in einem Homogenisator bei einem Druck von 150 bar homo- 
genisiert und auf Raumtemperatur abgekuhlt. Die Viskositat der so 
erhaitenen 20 %igen wafirigen Alkyldiketendispersion betrug 
50 mPas bei einer Temperatur von 20°C. Die Alkyldiketendispersion 

40 wurde 4 Wochen bei Raum temperatur gelagert. Hierbei trat keine 
Erhohung der Viskositat ein. 
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Vergleichsbeispiel 2 

Vergleichsbeispiel 1 vmrde mit der Ausnahme wiederholt, daQ man 
eine 35 %ige Alkyldiketen-Dispersion hersteilte. Beim Abkuhlen 
5 der Dispersion auf Raumtemperatur wurde sie fest, so daB eine 
Viskositat bei 20°C nicht bestimmt werden konnte. Ebenso war es 
nicht moglich, die Leimungswirkung zu prufen, weil das erhaltene 
feste Produkt nicht mehr homogen verdunnt werden konnte. 

10 Vergleichsbeispiel 3 

Nach den Angaben im Vergleichsbeispiel 1 wird eine 50 %ige 
waBrige Dispersion von Alkylketendimeren aus Stearinsaure und 
" Palmitinsaure hergestellt. Die Dispersion wurde beim Abkuhlen auf 
15 Raumtemperatur fest, so daB die Viskositat bei 20°C nicht bestimmt 
werden konnte. Ebenso war es nicht moglich, die Leimungswirkung 
zu prufen, weil das erhaltene feste Produkt nicht mehr homogen 
verdunnt werden konnte, 

20 Anwendungstechnische Prufungen 

Auf einem Rapid -Kothen-Blattbildner wurden Papierblatter mit 
einem FlcLchengewicht von 80 g/m^ hergestellt. Dabei i wurden dem 
Papierstoff die in Tabelle 1 jeweils angegebenen Mengen an Alkyl- 
25 ketendimer, bezogen auf trockenen Faserstoff zugesetzt. Die Blat- 
ter wurden 48 h bei 23°C und einer relativen Luf tf euchtigkeit von 
50 % gelagert. Danach wurden jeweils der Cobbwert und die Tinten- 
schwimmzeit bis zum 50 %igen Durchschlag in Minuten bestimmt. Die 
dabei erhaltenen Ergebnisse sind in der Tabelle angegeben. 

30 

Man verwendete zwei verschiedene Stof f modelle . S toff mode 11 1 
bestand aus 70 % Birkensulf at , 30 % Kief ernsulf at (getrennte 
Mahlung auf 35° Schopper-Riegler) , 20 % Kreide, 0,04 % eines 
handelsublichen hochmolekularen Polyacrylaitiids als Retentionsmit - 
35 tel und 0,6 % einer kaltloslichen kationischen Starke. • 

Das Stoffmodell 2 enthielt anstelle von Kreide prazipitiertes 
Calciumcarbonat . 

40 
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Beispiele 10 bis 16 

Herstellung von Leimungsmittel -Dispersionen 

5 

Die in Tabelle 2 jeweils angegebene Menge an Wasser sowie der ge- 
gebenenfalls anderen Bestandteile, die in Tabelle 2 angegeben 
sind, werden gemischt und auf eine Temperatur von BO^C erhitzt. 
Sobald diese Temperatur erreicht ist, gibt man die in Tabelle 2 

10 angegebene Menge an Stearyldiketen in Form einer Schmelze zu und 
horaogenisiert die Mischung mit einem Ultra -Turrax (Stufe 8 bis 
10, Dispergierdauer 3 min.). Die dabei erhaltene Dispersion wurde 
jeweils innerhalb von 15 min. auf Raumtemperatur unter Ruhren ab- 
*gekuhlt. Wahrend des Abkuhlprozesses fugt man 2 Telle Propion- 

15 saure zu. 

Als Dispergiermittel wurde ein amphiphiles Copolymerisat in Form 
einer wassrigen Losung des Natriumsalzes eines Copolymerisats aus 
Diisobuten und Maleinsaureanhydrid (Molverhaltnis 1 : 1) , der 
20 Molmasse Mw 12 000 mit einem Feststof f gehalt von 25 Gew. -% 
verwendet . 
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Die nach den Beispielen 10 bis 15 und den Vergleichsbeispielen 5 
bis 9 hergestellten wassrigen Leimungsmittel -Dispersionen wurden 
bezuglich der Schaumbildung und Lagerstabilitat gepruft. Die 
5 Schaumbildung wurde wahrend des Dispergierprozesses visuell beur- 
teilt. 

Die Lagerstabilitat der Leimungsmittel -Dispersionen wurde jeweils 
nach einer Lagerung von 24 Stunden und nach 6 Wochen bei Raumtem- 
10 peratur visuell beurteilt. Die dabei erhaltenen Ergebnisse sind 
in Tabelle 2 angegeben. 



Tabelle 3: 



15 



20 



30 



35 



Stearyldiketen- 
Disuersion her- 
gestellt nach 
Beispiel Nr. 


S c haumb i 1 dun g 
wahrend der 
Dispergierung 


ij a g e r s u cLD iJL i c a t. 
nach 24 h 
Lagerung bei 
o nor' 


T .a rro T" c a H 1 1 t hSt" 
J_ia.^ ci. o UiQlJ X X JL ua L. 

nach 6 Wochen 
Lagerung bei 


10 


stark 


O.K. 


O.K. 


11 


keine 


O.K. 


O.K. 


12 


stark 


O.K. 


O.K. 


13 


keine 


O.K. 


O.K. 


14 


mittel 


O.K. 


O.K; 


15 


keine 


O.K. 


O.K. 


16 


keine 


O.K. 


O.K. 


Vergleichs- 
beispiel Nr, 








5 


gering 


O.K. 


leichtes 
Aufrahmen, durch 

Schutteln 
redispergierbar 


6 


keine 


O.K. 


entmischt 


7 


keine 


O.K. 


entmischt 


8 


keine 


O.K. 


entmischt 


9 


keine 


O.K. 


entmischt 



Fur die in Tabelle 2 beschriebenen Alkyldiketendispersionen sowie 
fur eine handelsubliche Alkyldiketendispersion wurde die Tinten- 
schwimmdauer in Minuten bis zum 50%igen Durchschlag nach DIN 

40 53126 ermittelt. Die in Tabelle 4 angegebene Tintenschwimmdauer 
wurde gemittelt fur Ober- und Siebseite fur ein geleimtes Papier 
aus holzfreiem Sulf atzellstof f mit Kreide als Fullstoff in Abhan- 
gigkeit von der Menge an Leimungsmittel {% bezogen auf Papier - 
masse) . Die Leimungsmitteldispersionen wurden jeweils 24 h gela- 

45 gert, bevor sie fur die Leimung eingesetzt wurden. Die Ergebnisse 
sind in Tabelle 4 angegeben. 



■•SDOCID: <V/0 0Ce365lAl I > 



\ 



wo 00/23651 



PCT/EP99/07363 



21 



0) 



Tintenschwimmdauer (Minuten] bei Einsatz von Leimungsmittel -Dispersionen nach 


1 Ver- 

gleichs - 
; beispiel 
5 


rH 




00 

tn 


handels - 
ubliche 
Alkyldiken- 
Dispersion 


a\ 

iH 




00 

in 


Beispiel 
16 


00 
1-t 




in 


Beispiel 
15 


VD 


CN} 


in 
<n 


Beispiel 
14 


00 


tn 


iH 


Beispiel 
13 


cn 


cn 
ro 


in 


Beispiel 
12 


tH 


rH 


00 

in 


Beispiel 

11 . 


CPl 
fH 


*H 


r- 

in 


j Beispiel 
10 


O 


CN 


in 




Anteil 
Leimungs - 

mittel 

(test) , 
bez. auf 

Papier 
[%] 


0,06 


O 
tH 

o 


0,14 




lo 


3 


u 



u 








to 




QJ 




2 


QJ 


CP 




x: 




M 


JJ 


C 






c 


Q 


E 






in 


Q) 




•H 


E 










0) 


*H 


• 


w 


u 


U 


rH 


OJ 


c 


iH 


*H 


(0 


0) 




0) 


0) 


rH 


c 






X5 


-H 








c 


QJ 


a 








(d 


Cr> 


w 


CO 








QJ 


-H 


rH 


rH 


«J 


QJ 


CP 


Q) 


OJ 


x: 




D> 


C 


XJ 


t:) 


u 


xJ 


C 


to 


cn 


d 


CO 


rH 


Q) 




-C 


flj 


x: 


QJ 


s: 


in 


u 


x; 


u 


aJ 






•H 








)H 


QJ 


(U 


u 




•H 


QJ 


rH 


I-I 


QJ 


Q 


a 




rH 


D» 






QJ 




QJ 


1-1 




C 




xJ 


XI 




c 


0) 




-H 


rO 


> 


Q> 


CP 


QJ 


QJ 






x: 


•H 




^ 




m 


u 


<^ 


-H 


CP 


C 


0) 


o 


o 


QJ 


•H 


•H 


13 




in 


CO 


D» 










i3 


C! 


^3 


Tl 




E 


QJ 




C 


C 






•H 




•H 




c 


N 


CO 




m 




0 










vo 


> 


CO 






OJ 


iH 






c 




CO 




CP 






•H 


CO 


CO 


c 








-H 


-H 




c 


* 


4H 


C 


J3 


SH 


0) 


H 


•U 


x» 




QJ 


JJ 


QJ 


O 


QJ 


o 








xJ 


CP 


tH 




c 


O 


CO 


tH 






-H 




rH 


u 


c 




s 


U 


rH 




0) 






o 


O 


QJ 


fH 


0 


c 


iM 




•H 


0) 


c 


-H 






Q 


•H 


•H 




QJ 


CO 




Oi 


QJ 


tH 


xl 


rH 


• 


CO 




0) 


U 


<0 




•H 


x: 




OJ 




CD 


OJ 


o 


m 




OJ 


CO 


OQ 


fd 


•a 




'O 


to 




c 


E 


Q) 


-H 




c 




E 


-H 


QJ 


E 


0) 


QJ 


•H 


73 


U 


OJ 


13 


-H 














J= 


C 






xi 


0 


u 


QJ 


XJ 




u 


CO 


CO 


'O 


•H 


QJ 






c 


IH 


E 


CO 


c 


c 




D 




CO 




QJ 


JJ 


? 


M-l 


rd 


v-( 


c 


C 




<4H 


E 


0] 


o 


•H 


-H 


o 


IH 




•H 


en 


QJ 


xJ 


Q) 




CO 




^ 


to 


•H 


c 


M 


QJ 


U 


rH 


a 


0) 


Q) 


-H 


Q> 


rH 


(0 


X 






-H 


QJ 


cu - 


u 


CO 






N 




o 


-H 


QJ 




XJ 


OJ 




Q 


'U 


x: 


(0 


•H 




t 


IH 


u 


MH 


TJ 




rH 


:3 




rH 






0) 


? 


< 




t4H 


c 


iJ 






CO 




0 


Jj 


c 


• 




(0 


> 


•H 


o 




E 






E 


-H 


E 


QJ 


c 




CO 


CO 


E 


-H 


QJ 


c 


D» 




-H 


QJ 


a» 




C 


QJ 


JJ 


U 


0 






a 


CO 




N 




e 


to 


0) 


N 


QJ 


cn 


'H 


-H 


XI 


rH 


x> 




OJ 






O 








C 


XJ 


J= 








QJ 


3 










j-> 


QJ 


CO 




QJ 


Q> 


QJ 


C 




c 


C 


jJ 




u 


(0 


•H 


•H 


rH 


•H 


0) 






Q) 


rH 






iH 


rH 




Q> 


rH 


U3 


QJ 


QJ 


x; 


jJ 


>1 


CN 


•H 


XJ 


u 


CO 




rH 


D. 


xJ 


(TJ 


0) 


rH 


n 


m 


-H 


a 


CP 


< 


in 


cu 


E 



PNStXXID. <WO . 0023651AVI.> 



wo 00/23651 



PCT/EP99/07363 



22 



03 
Eh 



r-4 




Q) 




iJ 




JJ 




-H 








W 




















-H 




CD 
















> 








*— < 








l_l 

*H 




QJ 




Q* 




n-< 
lU 










x: 




r * 
W 


U* 


to 










r 1 


r; 




Q) 


•> 




? 


\J 




•rH 




fA 
Uj 


to 


M 




(\\ 
Uf 


r-a 


u 


w 




fO 






Q 

1— I 






'c 
















c 








s 








M 




0) 
















E 




e 




-H 












u 




m 




C! 




0) 




'JJ 




c 




-H 









W Q) 

(U -H to 
rH <D 

D»X1 



to 



Q) g S 



DO T-i 
0} 



-ri 

u in 

to rH 

■H 

01 



Oi 

to rH 

•H 

PQ 



Di m 
to »H 



rH 

0) 

01 1-H 
-H 

m 



to t-H 
03 



0) 
-H 

a o 

•H 
0) 



UH 
' =) )H 

ro CD 



to 

rH ty 
-H C 0) 
0) :3 JJ 7n 

C ^ N (TJ 



in 



X! 



E 

Q) 



r-H 




t7> 








C 








D 








E 




MH 


c 


•H 






•H 


QJ 




to 










iH 








0) 








u 


-H 




jj 


JJ 


'O 




-H 


•H 






0) 


E 






CO 


CO 


0 




XI 


CP 


> 




Qi 


C 






•H 




XI 




CO 


E 








•H 


- 




T) 




jJ 




C 


.J 


u 








a) 












Q) 


(0 






XJ 




rH 




-H 


<D 


0) 




Q) 








CO 


C 






M 


a> 


x: 




0) 


s 






XI 








O 


u 








Q) 






J-t 


T3 


c 




o 




0) 








•o 






O 


iH 




JJ 


> 






rH 








Q) 








jJ 




rH 




JJ 


QJ 


(D 




•H 




jJ 




E 




jJ 




0) 


-H 


-H 






CP 


E 






c 


to 












c 




C 








:3 




aJ 




E 








-H 




G 




0) 




-H 


-H 


J 














UH 


OJ 






M-) 


•H 




-H 


o 


Q 












V4 


to 


• 




OJ 


rH 


C 




^3 


rH 






(T3 


0) 






TD 


N 


0) 




E 


JJ 


CP 




E 


to 


(U 




*H 


UH 








rH 


C 








(0 




u 


CO 






CO 






- 


c 


c 


Q) 




0) 


o> 


to 






D» 


CO 




c 


•H 


ftJ 






jJ 


E 






rH 


U 






(0 


di 








-H 




•rH 


N 


a 


• 


TD 


rH 


(0 




0 


a* 




aJ 


x: 




H 


CO 




0) 


3 


■H 


to 


-H 


? 






TJ. 










jJ 






u-t 


^^ 


Q> 


u 


3 




rH 


0) 


to 


=p 


rH 








0) 


a 


c 


QJ 


XI 


(0 


0) 


t7» 


ra 




D> 




E- 




O 


U 




c 


N 


u 


c 


0) 


0) 




w 


jj 


J3 





;SDOCID iWO 0023651 Al I > 



wo 00/23651 



PCT/EP99/07363 



23 



(0 



I 

u 
c 



JJ U 
(0 

•H C 

m C 

CP o 

C •r^ 

3 to 

•H Q) 

0) a 

►J m 

t-t Q 

0) 

13 



o 
>1 

cn 



XI S w 
0) 'T to 

5< 



am 

-H 



0) 
•H 

D. . 
W 1 
•H 
<U 
03 



•H 
0) 

iri 



0) ^ 

•H 

c o 

P N 

e QJ 3 

•H xt .H 

-H W 
(U CD 



' 










T3 




M 








' 


C 




0) 


0 






U 


■H 




CI 


-H 






CD 


to 




W 


G 






Oi 






-H 


ro 




XI 


to 


CD 




Q 


cu 






•H 


to 




• 






Q 


to 








e 


CD 


' 


•H 




<U 


e 




W 


rH 


c 




jJ 


\ 




CO 


CD 






oJ 


u 


<4-l 


(0 


jJ 


Qi 




•H 




O 


E 


jJ 


D> 




E 


to 




U 


-H 


iH 




m 


CO 




0 


E 






o> 


(0 


rH 


*H 


CO 










f-l 


a 




c 








(U 




C 


(D 




e 




N 






C 




-H 




Jj 




E 


CD 




0) 




(0 


M-l 


-H 


jJ 






<u 


u-r 




0) 


rH 






JJ 


rH 


ra 




(0 




0) 


IH 


D 










jJ 


0) 


CO 


C 


c 


Jh 




iH 






CD 


<D 


a> 




rH 




e 


D» 


jJ 






Q) 




Q) 


O 


C 


-H 




a-) 


XI 


-H 


N 


c 


CD 




CQ 


o 


0) 


0) 


(t) 






0) 


o 


^ 


XI 


n 


td 




Cn 




(4H 




Q) 


-0 






(U 


N 


- 












rH 






CD 






T3 


o 






•H 








x: 


c 


0) 






in 


en 


w 


•H 








r-J 




D 


rH 




JJ 




0) 


a , 
H 


OJ 


(U 


c 


u 










JJ 


=J 


xi 




a 




IH 


jJ 


kH 


'3 




CQ 




a> 


-H 


CD 


MH 




•H 


(-4 


•H 


E 


CP 


<D 




0) 


0 


Pi 


m 


(C 


Cn 




J3 


•H 


to 


D» 




x: 




CO 


CO 


CU 


c 




u 




x: 


U 






c 


Jh 




u 


Q) 


c 


e 


<D 


3 




•H 


Di 


CD 


-H 


G» 


TJ 




0) 


tQ 


JJ 


CD 


•H 






ft 


•H 


B 


1-3 


'd 


a 




01 








c 


CD 




u 


C 


0) 


c 




x: 




(U 




rH 


to 


oJ 


o 




> 




Q) 




to 


o 








tn 


Q) 




s 




CO 






D» 








(d 


-H 


U-l 


C 


OJ 








TD 




CD 








r-l 


td 


S 


U 


c 




T3 








Q) 


o 




c 




, — . 


)H 




> 




:3 






CD 


-H 








< 


jj 


T) 


CD 


u 








-H 






Q> 




rH 


CD 


Q) 


jJ 












CO 


-H 


U 


fO 


• 


W 


U 


Vh 


<D 






c 


-H 


•H 


CD 


Jii 


c 




(D 


XI 


^^ 


jJ 


D» 




CP 


XI 






C 


-H 


c: 


d 


0) 


o 




D 


o» 


03 


3 


CP 


iH 


n 




c 


-a 


M 


(D 




rH 


-o 


trd 


IH 


<D 


CP 


c 


<v 


c 






t7 


c 


<u 






X3 




Id 


(d 


tH 


c 












0) 


cd 


CD 




c 




CO 


■H 


x: 


jJ 


C 


CD 


u 




a 




-H 


•H 




OJ 


• 


w 


0) 


CD 




C 


c 




•H 


c 


m 


UH 


3 


-H 




0) 


-H 


u 


UH 


E 


CD 






CU 


CD 


0 


E 










XJ 


JJ 


•H 


x: 


r- 




V^ 


o 


CO 


JJ 


o 










rH 


to 


td 


C 


'O 




u 


rH 




c 


(D 








••3 


ca 




rH 


jC 


0) 


t4H 






CD 


rH 


U 








CD 


■i-i 


CD 


ITS 




XJ 


CO 


•H 




XI 


c 


o 


rH 


rH 


D 


O 


(d 




m 


(U 


<0 




CO 


e 


0) 




oJ 










■H 


c 


JJ 


CD 


jj 


C 




'O 


CD 


-H 


-o 


B 


0) 


CD 




C 


E 


•H 


e 


c 




Ul 


o 


0) 


CD 


-rH 


o 


o 


•H 




U 


Jj 




c 




m 






CO 


to 





wo 00/23651 PCT/EP99/07363 



24 



r-t 

Q> 
-Q 

to 
6h 



x: 
o 

c 

c 
o 

-H 

to 

0) 

ft 



Jj 

-H 

C 
B 

•-3 

c 
u 

0) 
D» 
(0 

Vi 

(1) 
c 

-C 

u 
(d 
c 

(1) 

Q) 

ij 
x> 
o 



CO O 

U O Oil-, 

> <D -H 

.-I <y 



0) .^i 5 5 o 



C 
0) 



0) 

O i-t 

1-C 

0) 

m 



-rH 

a in 

CO iH 

■H 
0) 



Q, ^ 

0) «H 



ft m 

to r-K 
0) 

m 



ft CM 
0) 



ft < 

CO 
•H 
0) 



0 

•H 

ft o 

W rH 
•H 
0) 



•H -H 



0) 3 



-Q « ft 



Q) 
X! 



4J 
-H 

e 

CO 
C 
£ 
0) 

J 

>-( 

0) 

U 
0) 
Di 

n) 
1-1 

*5 ^ 
O ^ 
% c 



J-l 

ft 

to 



U 
0} 
CO 
CO 
03 



(U 



CO Q) 

M o ft, 

0) -H CO ' 
> Q) -H 
.H 0) 

D» -Q 



C 

o 



-5 

c 3 ft 

(13 to 



to 



ft ^ 
CO iH 



ft in 

CO iH 



0) 

•H 

ft 

W r-C 

0) 



CD 

ft m 

to 
•H 

m 



ft 

to tH 

•H 

<D 

CO 



O 
-H 

ft ' 
W . 
-H 

m 



-H 

a o 

HI 
-H 
0) 



-H 0) £ " 



o 



00 
CM 



O 



in 



CTi 
CM 



o 
in 



m 



in 



ID 

m 



ro 



CN 



in 



o 
m 



XI 



3MSOOC.tD <WO 



OQ23551A1 I > 



wo 00/23651 



- o 













c 






CP 


•H 


(I) 






a 






rH 


CO 






0) 


•H 




(0 


X> 


Q 




JJ 






0) 


•H 


rH 




JJ 


E 


0) 




•H 


W 


JJ 




OJ 


CP 


JJ 




in 


c 


-H 




XI 




s 




<D 




CO 




•H 




CP 




CO 


Le 


un 




13 




e 




C 


r-* 


-H 




3 


(0 


Q) 
J 




Q) 


G) 






Jj 




C 






c 


0) 




Q) 




jJ 




EQ 




rH 




u 




r-f 






H 


a) 






O 


JJ 




o 




CO 

a> 




u 




CP 






0 
> 


her 




iJ 








r— ( 


•H 






QJ 








1 1 








1 1 




C 








:3 










c 


ni 


C 


(N 


<D 


>-i\ 






j3 






0) 






rH 


tJ" 


(_■ 
f-i 


<, 




(D 


fll 




c 


Xji 


*H 


)-> 


0) 


C 


Oi 


*rH 


rH 


{Q 






Q> 




CU 


M-l 


f-t 


0> 








rs 


O 


to 


0) 




jJ 


•H 


rH 




CQ 


a> 


i-H 


U 


f-t 


CQ 


0) 


0) 


iH 




^ 


n 


Q) 


c: 




m 


N 




Eh 


<T3 


4J 








(0 








M-l 


x: 




& 


rH 


o 








(d 


T3 


c 


CQ 


c 


c: 


-H 






•H 




E 


0) 


CO 




CD 


•H 




JJ 


D» 




0) 


u 


-H 




to 


0) 


-U 


M 


to 




f-H 


>3 


•H 




(0 


M-) 


c 


ij 






XI 


x> 


N 


0) 


CD 


o 


rH 


CO 


D» 




O 


CO 


U 




A 


ro 


w 








•H 


CO 


)H 


0) 






0) 


-H 




(0 




Q 


c 




a 




0) 


JH 


ro 






a 




JJ 




-H 




rH 



S ns 3 JJ 

£ -H 

0) c c g 

T3 O 0) Jh 

Jh JJ & Q) 
(DEO 

cQ -H N C 

3 Q) Q) (U 

< -H C 



PCT/EP99/07363 

25 



Q ^ 

fct; rH (0 

< rH J 

0) jj c 



H 0) 

e -rj 

rH C (0 

J3 O XJ 

'3 -H 3 

CQ CO ffl 
rH (H 

Q) <U rH 

TD a o 

C to Vh 

(0 -H >t 

^ Q Jj 
w 



0) 

u c 

■H O 

rH -r^ 

Xt M 
O Jh 

to o 

rH a 
0) CQ 
13 -H 
C O 
(0 



o 
m 



00 



o 



J;^ <u u 

s. § g 

< D> IH 

-H .-f 

ii to e 

T 3 

n X e 

•g. g m 



CO rH 

■H 

(D 

03 



0> 

■H 

to rH 
0) 



o 
m 



a ' 

-H 
0) 



03 



CM 



tsi j7 
0) 



S 



iH 

< a 

rH 



PNSrxXiP -:WO 0023651A1.L> 



wo 00/23651 



PCT/EP99/07363 



15 



26 

Patentanspruche 

1. WaBrige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen. 
5 die durch Dispergieren eines Leimungsmittels auf der Basis 

von Alkyldiketenen, Alkenylbernsteinsaureanhydriden und/oder 
Harzleimen in Gegenwart eines anionischen Dispergiermittels 
in Wasser erhaltlich sind, fur die Leimung von Papier, 
dadurch gekennzeichnet, dafi sie als anionisches Dispergier- 
10 mittel mindestens ein Kondensationsprodukt aus 

(a) Naphthalinsulfonsaure und Formaldehyd, 

(b) PKenol, Phenolsulfonsaure und Formaldehyd. 

(c) Naphthalinsulfonsaure, Formaldehyd und Hamstoff , 

(d) Phenol, Phenolsulfonsaure, Formaldehyd und Harnstoff und/ 
Oder 

20 

(e) mindestens ein amphiphiles Copolymerisat aus 

(i) hydrophoben monoethylenisch ungesattigten Monomeren 
und 

25 . . ^ 

(ii) hydrophilen Monomeren mit einer anionischen Gruppe 

enthalten. 

30 2. WaBrige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens 
ein anionisches Dispergiermittel (a) - id) in einer Menge von 
0,5 bis 10 Gew.-% und/oder ein amphiphiles Copolymerisat (e) 
in einer Menge von 0,1 bis 20 Gew.-%, jeweils bezogen auf das 

35 Leimungsmittel, enthalten. 

3. WaBrige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen 
nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet , dafi die 
anionischen Dispergiermittel in Form der freien Sauren, der 

40 Alkalimetall-, Erdalkalimetall- und/oder der Ammoniumsalze 

vorliegen. 

4. W^firige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen 
nach einem der Anspruche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet. dafi 

45 die Molmasse Mw der Kondensationsprodukte 1000 bis 30 000 

betragt. 
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5. Wafirige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen 
nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet , dafi 
sie 6 bis 65 Gew.-% eines Alkyldiketens , eines Alkenylbernst- 
einsaureanhydrids und/oder eines Harzleims als Leimungsmittel 

5 dispergiert enthalten. 

6. wafirige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersionen 
nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet , dafi 
sie 25 bis 60 Gew.-% eines Alkyldiketens als Leimungsmittel 

10 in Gegenwart von 0,1 bis 5/0 Gew.-% eines Kondensationspro- 

dukts aus Naphthalinsulf onsaure und Formaldehyd dispergiert 
enthalten. 

"7. wafirige, anionisch eingestellte Leimungsmittel-Dispersion 
15 nach einem der Anspruche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet , dafi 

sie als anionisches Dispergiermittel mindestens ein amphi- 
philes Copolymer isat enthalten, das 



20 



(a) 20 bis 65 Gew.-% an hydrophoben Monoraeren und 

(b) 35 bis 80 Gew.-% an hydrophilen Monomer en mit einer anio- 
nischen Gruppe 



einpolymerisiert en thai t und eine Molmasse Mw von 800 bis 
25 250 000 hat. 

8. Wafirige Leimiingsmittel-Dispersionen nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dafi die amphiphilen Copolymerisate 

30 (a) define mit 2 bis 150 C-Atomen, Styrol, a-Methylstyrol , 

4-Methylstyrol, Ester der Acrylsaure Oder Methacrylsaure 
mit einwertigen Alkoholen, Amide der Acrylsaure oder 
Methacrylsaure mit Ci- bis C24-Alkylaminen, Vinylester 
von gesattigten Monocarbonsauren mit 2 bis 24 C-Atomen, 

35 Diester der Maleinsaure oder Fumarsaure mit einwertigen 

Ci- bis C24 -Alkoholen, Vinylether von Alkoholen mit 3 bis 
24 C-Atomen oder Mischungen der genannten Verbindungen 
als hydrophobe Monomere und 

40 (b) C3- bis Cio- monoethylenisch ungesattigte Carbonsauren 

Oder deren Anhydride, 2-Acrylamido-2-methylpropansulf on- 
saure, vinylsulf onsaure, Styrolsulf onsaure, Salze der ge- 
nannten Monomeren oder deren Mischungen als hydrophile 
Monomere mit einer anionischen Gruppe 



45 



einpolymerisiert enthalten. 



BNSDOCID <WO. Oa2365iA1J_> 



wo 00/23651 



PCT/EP99/07363 



10 



28 

WaGrige Leimungsmittel-Dispersionen nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, da6 die amphiphilen Copolymer i sate 

(a) a-Olef ine mit 4 bis 12 C-Atomen. Styrol Oder deren 
Mischungen als hydrophobe Monomere und 

(b) Maleinsaure, Acrylsaure, Methacrylsaure. Halbester aus 
Maleinsaure und Alkoholen mit 1 bis 25 C-Atomen oder 
Alkoxylierungsprodukten solcher Alkohole, Halbamide der 
Maleinsaure, Salze der genannten Monomeren oder 
Mischungen dieser Verbindungen als hydrophile Monomere 
mit einer anionischen Gruppe 



einpolymerisiert enthalten und eine Molmasse Mw von 1 500 bis 
15 100 000 haben. 

10. WaBrige Leimungsmittel-Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die amphiphilen Copolymerisate 

20 (a) a-Olefine mit 4 bis 8 C-Atomen und 

(b) Maleinsaure oder deren wasserlosliche Salze 

einpolymerisiert enthalten und eine Molmasse- M„ von 1 500 bis 
25 100 000 haben. 

11. WaBrige Leimungsmittel-Dispersionen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB man als anionische Dispergiermittel 
hydrolysierte Copolymerisate aus Isobuten und Maleinsaure - 

30 anhydrid oder deren wasserlosliche Salze einsetzt. 

12. waflrige Leimungsmittel-Dispersionen nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB man als anionische Dispergiermittel 
hydrolysierte Copolymerisate aus Diisobuteri und Maleinsaure 

35 Oder deren wasserlosliche Salze einsetzt. 

13. WaBrige Leimungsmittel-Dispersionen nach Anspruch 1 . dadurch 
gekennzeichnet, daB man als anionische Dispergiermittel 
Copolymerisate aus Styrol und Acrylsaure, hydrolysierte 

40 copolymerisate aus Styrol und Maleinsaure oder die wasserlos- 

lichen Salze der Copolymerisate einsetzt. 

14. WaBrige Leimungsmittel-Dispersionen nach einem der Anspruche 
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dafl das Leimungsmittel ein 

45 Alkyldiketen mit 12 bis 22 C-Atomen in der Alkylgruppfe und/ 
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Oder ein Alkenylbernsteinsaureanhydrid mit 12 bis 24 C-Atomen 
in der Alkenylgruppe ist. 

15. verfahren zur Herstellung von wafirigen kationisch eingestell- 
5 ten Leimungsmittel-Dispersionen, dadurch gekennzeichnet , dafl 

man zunachst Alkyldiketene und/oder Alkenylbemsteinsaurean- 
hydride in Gegenwart mindestens eines anionischen Dispergier- 
mittels aus der Gruppe der Kondensationsprodukte aus 

10 (a) Naphthalinsulfonsaure und Formaldehyd, 

(b) Phenol, Phenolsulf onsaure und Formaldehyde 

(c) Naphthalinsulfonsaure, Formaldehyd und Harnstoff , 

(d) Phenol, Phenolsulf onsaure, Formaldehyd und Harnstoff und/ 
Oder 

15 (e) von amphiphilen Copolymer! sa ten aus 

(i) hydrophoben monoethylenisch ungesattigten Monomeren 
und 

(ii) hydrophilen Monomeren mit einer anionischen Gruppe 

20 

in einer Menge von 0,05 bis 10,0 Gew.-%, bezogen auf Alkyldi- 
ketene, Alkenylbemsteinsaureanhydride und/oder Harzleim, 
unter Einwirkung von Scherkraf ten in Wasser zu 6 bis 65 
gew.-%igen wafirigen, anionisch eingestellten Dispersionen 
25 dispergiert und die so erhaltlichen Dispersionen anschliefiend 

mit Wasser verdunnt und durch Zugabe mindestens eines 
kationischen Schutzkolloids zu einer kationisch eingestellten 
Leimungsmitt el-Dispersion umladt . 

30 16. Verwendung der waflrigen, anionisch eingestellten Leimungsmit- 
tel-Dispersionen nach einem der Anspruche 1 bis 14 Oder der 
daraus durch Zusatz von kationischen Additiven erhaltlichen 
kationisch eingestellten Leimungsmittel-Dispersionen als 
Masse- und Oberf lachenleimungsmittel bei der Herstellung von 

35 Papier, Pappe und Karton sowie zur Hydrophobierung von 

Cellulosef asern. 



40 
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• Basondere Kalagorian von angegebenan VeroHonlltchungon 

•A" Veroftsnllichung, die den allgemeinen Stand der Technik detiniert. 

aber nicht ala besonders bedeutsam anzusehen ist 
■E" allares Dokunwnl. das jedoch orat am Oder nach dem Internationaten 

Anmeldodatum verotienttcht woroen lat 
■L" Vefflttemiichung. die geeignet fet. einen Priontalsanspruch zwerfelhatt er- 
schoinen ru lassen, Oder durch dte das VarSftantiichungadatum etner 
anderen im Recherchenbetichl genannten Verotlenllichung belegt warden 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben isl (w» 

ausgatuhrt) 

-O" VaroHantlichung, die aich aut eme mtrndliche OWenbaning. 

aine Benuizung. eine Ausstallung Oder andere Maflnahmen beaeW 
■P' Verofterrtlichung, die vof dem inlemationaJan Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspmchten Prtoritatsdatum verfinerttUcht worden ist 



T- Spatere Veroltentllchung. die nach dem intemationalan Anmeldedatum 
Oder dem Priorttaisdatum ver6ttentUcht worden tst und ma der 
AnmeWung nicht kolttdlen. sondern nur zum Varstandnis dea der 
Erlindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugmndellegenden 
Theorie angegeben ist 

■X' Ver6ttenllichung von beaonderer Bedeutung; die beanspnichte Ertlndung 
kann altein autgrund dieser Ver6«entllchung nicht ata neu Oder aut 
ertinderischar T&tigkeil baruhend betrachtet warden 

"Y- Veroflentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspnichte Erf indung 
kann nicht als aut erttnderiacfwr Tatigkeit twnjhend betrachtet 
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